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Patentansprucho 

1) Verdickungsniittel ftir durch kCinstlichc Auscjiincje ausgeschie- 
denen Darruinhalt und/oder Harn, gekennzcichnct durch ainen 
Gehalt an wenicjstcns einem vernetzten, in v;asser nur noch 
quellbaren Polyneren. 

5 2) Mittel nach Anspruch 1 , gekGnnzeichnot durch einon Gehalt 
an v/enigstens einem vernetzten, in U'asser nur noch quell- 
baren Polymeren auf der Basis von Acrylsaure, Methacryl- 
saure, Acrylamid, Methacrylanid , Acrylnitril oder Methacryl- 
nitril 

3) Mittel nach Anspruch 1 , gekcnnzeichnet durch einon Gehalt 
an Uononolymeren von Salzen der Acryl- und/oder Methacryl- 
saure, vorzugsv/eise der Alkaliacrylate und/oder Mcthacryla- 
te. 

4) Mittel nach Anspruch 1 , gekennzeichnet durcli einon Gehalt 
an Copolymeren aus wenigstens zvjei der Acrylruonoinercn 
Acrylsiiure, Methacrylsaure , Acrylamid, Methacrylarr.id und 
Acrylnitril untereinander oder Copolymeren aus wenigstens 
einem dieser Acrylmonomeren mit Vinylpyrrolidon . 

5) Mittel nach Anspruch 4, gekennzeichnet durch einen Gehalt 
an Copolymeren von Acryl- und Methacrylsaure mitGinnnder 
und/oder von Acryl- oder Methacrylsciure nit Acrylanid, 
Methacrylamid oder Acrylnitril. 

6) Mittel nach Anspruchen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dafJ 
es zusatzlich zu dem vernetzten, in V.asscr rruellbaren Poly 
meren ein hydronhiles Adsorptionsmi t tel enth^Ilt. 

7) Mittel nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, da;'^ es als 
Adsorptionsmittel eine Kieselsaure enthalt. 
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Mittel nach Anspruchen 6 unci 7, dadurch gekennze.lclinet , daO 
es eine auf pyrolytischem Wege gewonnene f einverteilte Kio- 
selsaure enthalt. 

."littel nach Anspruchen 6 und 7, dadurch geliennzeichnc t , dan 
es cine durch Faliung aus W'asserglaslosungen erhaltcno fein- 
verteilte Kieselsaure enthalt. 

Mittel nach Ansnruchen G bis 9, dadurch gekennzeichnc t , daB 
das Gewichtsmcngenverhaltnic von Pol2/T.iGren zu hydro'ihi lem 
Adsorptionsmittel im Eereich von otv/a 2 Teile roi*-TierGn : 
0,2 Teile Adsorptionsnittel bis ctv/a 2 Teilc PolymGren : 
1 Teil AdsorptionGmittel liegt, vor zugsv/cisc 2 Teile Poly- 
neres : 0,5 Teile Adsorptionsmittel bis 3 Teile Pol:^'neres : 
1 Teil Adsorptionsniittel . 

nittel nach Anspruchen 1 bis 10, tjoI:cnnzeichnet durch einen 
Gehalt an v/eiteren Zusatzen, wie Riechstof f en , Eindenitteln 
und Enz'^/mliemnern . 



809833/0390 



2706135 



5OO0 KOLN 1 

MARSPLATZ 11 

10. Februar 1977 
Kl/En 



Chemische Fabrik Stockhausen & Cie., 
4150 Krefeld, Bakerpfad 25 



und_Harn 



Die Erfindung betrifft Mittel zur Verdickung von Darminhalt 
Oder Harn nach deren Ausscheiden aus den menschlichen Korper, 
insbesondere flir Patienten mit kiinstlichem Dam- und/oder 
Harnausgang (sog. Stoma-Patienten) . 

Stoma-Patienten mit auf operativem Wege geschaf f enem Darmaus- 
gang entieeren bekanntlich ihren Darm in Behalter, meist Kunst- 
stoffbeutei, die uninittelbar am kiinstlichen Darmausgang ange- 
bracht sind und diesen moglichst dicht abschlieSen. Xhnliches 
gilt fiir Patienten, die aufgrund einer Harnfistel Oder aus an- 
ren GrUnden einen kiinstlichen Harnausgang erhalten haben. Die- 
ser Patientenkreis hat mit der Schwierigkeit zu kSnpfen, daC 
die in den Auf f angbeutel entleerte Ausscheidung haufig flussio 
ist und aufierdem durch vermehrte Gasbildung unangenehme Geru- 
che entwickelt, wodurch sowohl der Patient selbst als auch die 
Umgebung erheblich belastet und belastigt werden. Besonders 
der fliissige Charakter der Ausscheidungen ist auCerst lastig, 
da bei der Bewegung des Patienten die Fliissigkeit im Entlee- 
rungsbeutel schwappt, was fiir Harn, aber auch fiir Darminhalt 
sehr diinnf lUssiger Konsistenz gilt. 



R.-ING. GERALD KLOPSCH 
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Fur diesen waclisenden Kreis der Stoma-Patienten ist es in 
hochstem MaBe erwiinscht, wenn durcli einfache Vorkehrungen 
die ausgeschiedenen Exkremente (Darninhalt Oder Ilarn) auf 
eine Konsistenz verdickt werden, die in etwa der Konsistenz 
der Darmausscheidung eines Normalpatienten entspricht. Gleich- 
zeitig mit dieser Verdickung ist auch eine v;eitgehende Ge- 
ruchsbeseitigung erwiinscht, um die sonst unvermeidliche Ge- 
ruchsbelastigung moglichst auszuschalten . 

Die Erfindung lost das geschilderten Problem, das bisher unge- 
lost war, befriedigend und auf hochst einfache Weise. 

Die Losung besteht darin, daf. die Ausscheidungen unmittelbar 
nach dem Verlassen des Korpers im Auf f angbehalter mit einem 
speziellen Verdickungsmi ttel auf der Basis eines durch Ver- 
netzung in ;;asser nur quellbaron Polymeren in Beruhrung ge- 
bracht werden. Uberraschenderweise vnirde gefunden, dafl sich 
die Ausscheidungen (Darminhalt und llarn) durch Behandlung mit 
diesem Verdickungsmittel in ihrer Konsistenz verandern lassen, 
dafi aus Fliissigkeiten , wie liarn oder dunnf liissigem Darminhalt, 
eine zahflussige Masse erhalten wird, die in ihrer Konsistenz 
den Darmausscheidungen eines Normalpatienten nahekommt. 

Gegenstand der Erfindung sind demnach Verdickungsmittel fiir 
durch kunstliche Ausgange ausgeschiedenen Darminhalt und/oder 
Harn, die dadurch gekennzeichnet sind, daB sie wenigstens ein 
vernetztes, in Wasser nur noch quellbares Polymere enthalten. 

lievorzugt sind Polymere auf der Basis von Acrylsaurederiva- 
ten, und zwar von Acryl- und Methacrylsaure , Acrylamid und 
Acrylnitril . 

Besonders geeignet sind vernetzte Homonolymere von Salzen der 
Acrylsaure oder Methacrylsaure , z.B. der Alkaliacrylate und 
-mcthacrylate, insbesondere der entsprechenden Natriumsalze 
Oder Gemische von Polymeren aus Acrylaten und Methacrylaten . 
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Weiterhin sind als Polymere die Copolyrneren der Acrylsaure- 
derivate, Acrylsaure, !lethacrylsiiure, AcryLamid, Ilethacryl- 
amid und Acrylnitril untereinander oder mit Vinylpyrrolidon 
geeignet. Hierunter werden die Copolymcren von Acryl- und 
Ilethacrylsaure und die Copolyrneren von Acryl- oder Ilethacryl- 
saure mit Acrylamid, riethacrylamid und Acrylnitril besonders 
bevorzugt. Selbstverstiindlich konnen auch Gemische verschie- 
dener Copolyrneren eingesetzt v/erden. 

Beisniele fur erf indungsgeina/3 geeignete vernetzte Polymere 
sind : 

1 ) Konopolymere auf Basis 

N'a-acrylat 

W a-me thac ry lat 

Acrylamid 

Vinylpyrrolidon 

2) Copolinnere auf Basis 

Ka-acrylat und AcrylsLiurc 
Na-acrylat und Na-methacry lat 
Na-acrylat und Acrylamid 
txa-methacrylat und Acrylanid 
Na-acrylat und Acrylnitril 
Na-methacrylat und Acrylnitril 
Vinylpyrrolidon und Acrylnitril 
Acrylamid und Acrylnitril. 

Als Vernetzungsmittel fur die Polymeren gemaO 1 und 2 eignen 
sich alle olefinisch mindestens bif unktionelle !lononGrc, wie 
Methylenbisacrylamid, Divinylbenzol , Trisal lylcyanurat ^ Tris- 
allylphosphat usw. , die - bezogen auf die Masse der : 'lOnoriGren 
nach 1 und 2 - in Mengen von 0,05 bis 3,00 Gew.-'i, besonders 
von 0,1 bis 1,0 Gev/.-%, zur Anwendung Jcomnen, Die Hersteilung 
der entsprechenden vernetzten Polyrrieren durch radikalische 
Oder Redoxpolymerisation ist bekannt. 

Das erf indungsgenaGe Mittel v;ird in geeigneter Dosierung, die 
ausreicht, um den gesamten Inhalt eines Stoma-Eeutels hinrei- 
chend zu verdicken, in den leoren Beutel gegeben. Zur Erleic!^' 
tcrung der Dosierung und dor Handhabung durch den Patienten 
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v/ird das erf indungsgemaBe Mittel vorteilhaft in Form von Ta- 
bletten verwendet; es kann aber auch in einer anderen Form, 
z.B. als Pulver Oder Granulat, eingefiillt werden. 

Fur die Verminderung der Geruchsbelastigung konnen zusatzlich 
(AroiTia) -Riechstof f e , Bindemittel oder sonstige llilfs- Oder 

TrMgerstoffe und geeignete Desinf ehtionsmittel , Enzynhemmer 
(Allantoin, Silbersalze) zugesetzt werden. 

Uberraschenderweiso wird die Wirkung der erf indungsgenaflcn Po- 
lymeren durch Zusatz eines hydrophilen AdsorptionsnittelG 
deutlich verbossert: VJahrend die erf indungsgenanen Polynercn 
alioin die fluscigcn AusGChcidungcn in ein v/eiches flicnondcs 
Gel uberfahren, bcv/irkt ein ein hydrophilec /idsorptionsni ttel 
enthaltendes Polymerc die ubcrfiihrung der flaasigon Aussc'.vci- 
dungen in ein steifcs, nicht flicBendes, struktur iortes Gel. 
Dieces Gel ist aufgrund seiner Konsistenz fur den angestrcb- 
ten ilweck bcsonders gooignet und stellt danit gegenubcr dem 
noch v/eichen flieCendcn Ccl, wie es durch Verdickung nit cc:ri 
Polymeren allein erhalten wurde , einc erhebliche Verbesserung 
dar . 

Das gcv.ainschte Krgcbnis eines sogenanntcn steifen Gels wird 
schon durch den Zusatz von verlialtnisnanig geringen .'lengen- 
des hydrophilen Adsorptionsmi t tels zu'dcm polymeren Ver- 
dickungsnittel erzielt. Zv/eckiruiftig liegt das Verhaltnis von 
Polynerkomponente zu Adsorptionsmittel im bereich von etv/a 
2:0,2 bis 2:1, wobei ein Bereich von 2:0,5 bis 3:1 bevorzugt 
ist (alle Telle sind Gewiciitstcilc) . Fiir praktische Zwecke 
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enthalt das erf indungsgemafle Ilittel zv/ischen ca . 10 bis 30 
Gev;.-?, an hydrophilem Adsorptionsmittel , bezogcn auf die Ge- 
santmenge . 

Als Adsorptionsnittel haben sich die nach verschiedcnen bo- 
5 kannten Methoden hergestellten synthetischen Kieselsauren, 
z.B. die pyrolytisch hergestellten, im Handel unter der Ee- 
zeichnung "Aerosile" bekannten };ieselsaurcn , ebenso bewahrt, 
wie die durch Fallung der kolloiden Losungen von V/asserglas 
hergestellten f einverteiltcn Kieselsauren . 

1o Das erf indungsgemafie Mittel erfiillt die an ein solchcs Pro- 

dukt zu stellenden Erf ordernisse , d.h. es ist hautvertraglich, 
nicht sensibilisierend und ist nicht enzymatisch abbaubar. 



Neben den bereits erwahnten Vorteilen der Obcrfuhrung einer 
haufig als lastig empfundenen Flussigkeit, die der Patient 

15 auBen an seinem Korper mit sich herumtragen muB, in den festen 
2ustand und der v/eitgehendon Leseitigung der Goruchsbelasti- 
gung durch praktisch vollstlindige Geruchsbindung beruht ein 
weiterer Vorteil des erf indungsgemaBen Mittels in der raschen 
VJirkung. Polymerkomponente und hydrophiles Adsorptionsnittel 

2o quellen innerhalb weniger Minuten, wlihrend ubliche Verdickunos- 
mittel, z.B, Alginate oder Ccllulosederivate , die auBerden den 
Nachteil der enzymatischen Abbaubarkeit aufweisen, eine v/esent-| 
lich langere Quellungszeit benotigen. Ein v/eiteror Vorteil dcs 
erf indungsgemaBen Mittels ist die leichte Dosierbarkeit durch 

25 den Verbraucher, der die benotigte Menge, die er f ahrungsgemaG 
zwischen 2 und 5 Gew.-% schwankt, nach seinen ih-n bekannten 
Bedurfnisscn selbst wiihlen kann, SchlieBlich liegt ein weite- 
rer Vorteil der erf indungsgenr^^Ben Mittel darin, daS das feste 
Gel durch Wasserzugabe so verfliissigt worden kann, dafl die 

3o Entleerung des gefullten Eeutels erheblich erleichtert v/ird. 
Ein weiterer Vorteil ist die universelle Verv/endbarkeit des 
erf indungsgemaBen Mittels nicht nur fur Darminhalt, sondern 
auch fiir Karn. SchlieBlich ergibt sich aus der Ubcrfuhrung 
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der weitgchend flussigen Ausscheidungen in einen verdichteten 
Zustand der Vorteil, da/3 ein solclies verdichtetes Produkt we- 
niger init der Haut in der Umgebung des kunstlichen Korperaus- 
gangs in Beriihrung kommt als die entsprechende , unverdickte 
5 Flussigkeit, Hicrdurch wird die Gefahr von Entzundungen durch 
Kot Oder Harn sehr stark reduziert. 

Die Krfindung wird durch die nachstehenden Deispiele erlau- 
tert: 

Be i spiel 1 

1o 5 g vernetztes Polyacrylat 

(hergestellt durch Polymerisation von lOOT Na-Acrylat 
mit 0,1T Methylenbisacrylamid in 30 %iger waJiriger Lo- 
sung durch Initiierung init Kaliumpersulf at bei Raumtem- 
peratur. Die Temneratur steigt unter Bildung eines stei- 
15 fen Gels auf 97^0. Das Gel wird zerkleinert, in ublicher 

U'eise getrocknet und gemahlen.) 
v;erdcn in einem Polyathylenbeutcl mit 100 ml Harn oder diin- 
neni Stuhl versetzt. 

I^iach ca. 10 Minuten ist der Inhalt in ein dickf liissiges Gei 
2o verwandelt, 

beispiel 2 

3 g vernetztes Polyacrylat nacU Beispiel 1 und 1 g auf pyro- 
yenem v;ege gewonnene KieselsUure (Aerosil 200 der Firna 
DEGUSSA) werden in Pulver- oder Tablettenf orm in einem Poly- 
25 athylenbeutel nit lOO ml Harn oder diinnem Stuhl versetzt. 
IJach ca. 10 Minuten ist der Inhalt in ein Gel von kriimeli- 
ger Struktur verwandelt* 

Beispiel 3 

5 g vernetztes Polyacrylat 
3o (hergestellt durch Poliirocrisation einer 30 %igen wSflri- 

gen Losung von K'.n-\crylat und Acrylsaure in einem sol- 
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Chen MischuncTsverhaltnis, da.G der pll-Wort der Losunrj 
des gebildeten Copolymer i sates 5,0 ist, unter Zusatz 
von 0,1 % Methylenbisacrylamid, bezogen auf den "est- 
stoffgehalt der Losung und Initiierung mit Kaliunoor- 
sulfat bei Raumteinperatur . Die Temperatur steigt unter 
Eildung eines steifen Gels auf 97^C. Das Gel v/ird zer- 
kleinert, in ublicher Weise getrocknet und gemahlen.) 

warden in einem Polyathylenbeutel mit 100 ml Harn Oder dunnem 

Stuhl versetzt. 

Nach ca. 10 Minuten ist der Inhalt in ein dickf lussiges Gel 
verwandelt . 

Beispiel 4 

3 g vernetztes Polyacrylat nach Beispiel 3 und 1 g auf pyro- 
genem Wege gewonnene Kieselsaure (Aerosil 200 der Firma 
DEGUSSA) v;erden in Pulver- oder Tablettenf orm in einem Poly- 
athylenbeutel mit 100 ml Harn oder dunnem Stuhl versetzt. 
Nach ca, 10 Minuten ist der Inhalt in ein Gel von krumeli- 
ger Struktur verwandelt. 

Je nach Art und Beschaf f enheit der zu verdickenden Aus- 
scheidung reichen 1 - 5 g des reinen Polymeren oder 1 - 4 g 
der Kombination aus Polymereni und Adscrptionsnittel zur 
wirksamen Verdickung von lOO ml Ausschcidung aus. 
Selbstverstandlich ist die zur Verdickung zu einem v/eichen, 
fliessenden Gel bzw. zu einem steifen Gel notv/endicje Menge 
an Polymerem bzw. Adsorptionsmittel innerhalb gewisser 
Grenzen von der Art des Polymeren und des Adsorptionsmittels 
abhangig. 
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